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^= (54) Titie: SCRATCH-RESISTANT REAR PROJECTION SCREEN AND METHOD FOR PRODUCING THE SAME 

^= (54) Bezeichnung: KRATZUNEMPFINDLICHER RDCKPROJEKTIONSSCHIRM UND VERFAHREN ZU DESSEN 
HERSTELLUNG 

^= (57) Abstract: The invention relates to a rear-projection screen comprising at least one light-diffusing polymethylmethacrylate 

= layer, including a polymethylmethacrylate matrix and spherical dififusion particles (A) and spherical particles (B) having different 
average particle sizes V50. The spherical diffusion particles (A) have an average particle size V50 ranging between 0. 1 and 40 |im and 
a difference in refractive index relative to the polymethylmethacrylate matrix ranging between 0.02 to 0.2. The spherical particles 

^= (B) have an average particle size V50 ranging between 10 and 150 fim and a difference in refractive index relative to the polymethyl- 

^= methacrylate matrix ranging between 0 and 0.2. The overall concentration of the spherical diffusion particles (A) and particles (B) 
ranges between 1 and 60 % by weight relative to the weight of the light-diflfusing polymethylmethacrylate layer. The concentra- 
tion of the spherical dififiision particles (A) CpA, the thickness of the light-diflfusing polymethylmethacrylate layer ds and the particle 

= size of the spherical diffusion particles (A) DpA arc selected such that the ratio CpA*ds/DpA^ ranges between 0.001 and 0.015 % by 
weight*mm/^m^ the concentration of the spherical particles (B) CpB, the thickness of the light-diffusing polymethylmethacrylate 

S= layer ds and the particle size of the spherical particles (B) DpB are selected such tiiat the ratio CpB*ds/DpB^ ranges between 0.000005 
■ and 0.002 % by weight*niin/nm^ and the ratio of the second power of the average surface roughness of the polymethylmethacrylate 

layer Rz to the third power of the particle size of the spherical particles (B) Rz^/Dm^ ranges between 0.0002 pm-* and 0,1300 prn'^ 

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft Riickprojektionsschirm umfassend mindestens eine lichtstreuende Po- 
lymethylmethacrylat-Schicht, die eine Polymethylmethacrylat-Matrix sowie spharische Streupartikel (A) und spharische Partikel 
(B) mit unterschiedlicher mittlerer Teilchengrosse V50 umfasst, wobei die spharischen Streupartikel (A) eine miulere Teilchengrosse 
^ V50 im Bereich von 0,1 bis 40 ^m und einen Brechungsindexunterschied zur Polymethylmethacrylat-Matrix im Bereich von 0,02 
^ bis 0,2 aufweisen, wobei die spharischen Partikel (B) eine mittiere Teilchengrdsse V50 im B^ich von 10 bis 150 \im und einen 
fS| Brechungsindexunterschied zur Poly methyl metiiacrylatMatrix im Bereich von 0 bis 0.2 aufweisen, wobei die Gesamtkonzentration 
O der spharischen Streupartikel (A) und Partikel (B) im Bereich von 1 bis 60 Gew.-%, bezogen auf das Gewicht der lichtstreuenden 
1^ Polymethylmethacrylat-Schicht, betiSgt, wobei die Konzentration der spharischen Streupartikel (A) Cpa, die Dicke der lichtstreuen- 
den Polymethylmethacrylat-Schicht ds sowie die TeilchengrSsse der spharischen Streupartikel (A) Dpa so gewahlt wird, dass das 
O Veriialtnis CpA*ds/DpA^ im Bereich von 0,001 bis 0,015 Gew.-%*nun/nm^, die Konzentration der spharischen Partikel (B) Cpb, die 
^ Dicke der lichtstreuenden Polymethylmethacrylat-Schicht ds sowie die Teilchengrosse der spharischen Partikel (B) Dpb so gewahlt 
^ wird, dass das Verhaltnis CpB *ds/DPB3 im Bereich von 0,000005 bis 0,002 Gew.-%*mm/^m3 und das Verhaltnis des Quadrats von 
mittlerer Oberflachenrauhigkeit der Polymethylmethacrylat-Schicht Rz zur dritten Potenz der Teilchengrbsse der spharischen Parti- 
^ kel (B)Rz^/Dpb3 im Bereich von 0,0002 nm-^ bis 0,1300 yimr^ liegt. 
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